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(54) Composition huileuae homogene a base de gomma da silicone 

(57) Composition huileuse homogene destinee a un usage cosmetique. 
CeUO composition contient en melange : 

(a) au molns una gomme de silicone. 

(b) au moins una hulls vegetale ou un triglyceride de synthase, et 

(c) au moins une silicone volatile da type alkyipolymdthylpolysiioxane correspondant a la formula suivanle ; 
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dans laquella : 
x«oaio 

y = 0al0 

R represents un radical alkyle meaira ou ramifie ayant da 5 * 10 atoms* da carbons, 
reprasente -CH 3 ou R, sous reserve que lorsque x = 0, Rt repreeente R. 

Utilisation do la composition hulleuse homogene pour la realisation de compositions cosmetlques 
anhydre ou sous forme dispersee en milieux aqueux. 
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Description 

L'utilleation de gomrnee da silicone en coemStique presente un tres grand interat dans la meeure oCi alias parmat- 
tenl da conferer plus de douceur, de gilssant, ds contort ei da faclltta d'etalement aux compositions las conlonant 
* Toutefole, I'utilisation do gommes da silicone presente Hnconvenlent d'incompallblIit$ lorsque celles-ci eon! aeso- 

ciees a doe huiles vegetales ou a des triglycerides da synthase dans la meaure ou ces gommes forment prasqua 
imrnedtatement un preciphe ou una separation do phase. 

On deslgne sous leterme "gommes de silicone - dee polydimethyl siloxanes linealres qui peuvent fttre hydroxyles 
ou phenylSs el qui ont !a consistence d'une hufle epaisse ou d'un solids transparent par opposition avec les alkyl, 
to alcoxy dimSthicones qui, lorequlte sont soJides. presentent un aspect opaque cireux, mals peuvent egatemont avoir 
Itaepeot d'une hufle limplde lorsque leur point da luslon est Inf erieur a la temperature ambianle. 

Los gommee de silicone tellee que definles cl-dessue ont das masses moleculalree tras dlevees, superteures a 
500.OOO, notamment comprises entre 5QO.0O0 et 2.000.000. 

Parrni les derives de silicone, il convient egalement do signaler les reainas de slRccne qui sont des pcodults de 
is reticulation da siloxanes resultant cfune hydrolyse at d'une polycondensation de siloxanes de formule (R^SlOCHa et 
S1(0CH 3 )4, R etarrt un groupement alkyle en C^-Cg. 

Le problems de la compatiblllte das gommes de silicone avec d'autrea types de prodults huileux qua les huiles 
vegetales ou laa triglycerides de synthase tels que par exemple les silicones fluHes volatiles a pu etre resolu eelon la 
demands EP 521 647 par lemplol rfesters gras C^e-Aa »*aclde oitrlque. L'emptol d'un mono, di ou trlcltrate en tant 
& qu'lngredient assentlel a en eflet permie, selon cette demands, d'obtenir des compositions cosmetiquement satisfai- 
santes. 

Le probleme selon la presents Invention statt par centre de reeoudre nncompatlbilitd des gommes de silicone 
dano las huiles vegetales ou las triglycerides de synthase. Apres diverses etudes sur do nombreuses substances 
susoeptlbles d*agir en tant que co-solvani. on a constate de lacon inattendue et surprenante qu'une classe particuliere 

2£ de silicones volatiles permettaft I' incorporation da gommes de silicone dans des huiles vegetales ou das triglycerides 
da synthese. L'utiiisation de telles silicones volatiles. et plus parliculierement dfelkylpolyme^hylpolysiloxanes. permet 
en eflet cTobtenir des compositions huiteusee parteitement homogenes et limpidee preeenlant par atlleurs. du fait de 
la presence d'au moine une hullo vegetale ou d'un triglyo6rtde da synthfese, d'excellentes propriStee cosmetiques 
notamment quant a la douceur et a la f acHite d'etalement ainsi que quant a tactivite au niveau des coins de la peau. 

so La presents invention a done pour, objet a tltre de produit industrlel nouvaau une composition huiteuse homogene 

destlnee a un usage cosmetique, celle-ci contenant en melange : 



(a) au moins une gomme de silicone, 

(b) au rnoins une huile vegetal e ou un triglyceride de synthase, et 

(c) au molns une silicone volatile de type alkylpolymethylpoty-siloxane correspondant a la formula suivante : 
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dans laquelle : 



x = oaio 
y = 0A10 

so R represents un radical alkyle lineaire ou ramifle ayant de 5 k tO atomes de carbone, 

R, reprasente -CH 3 ou R, sous reserve que lorsque x = 0. R 1 rspresente R. 

Les silicones volatiles tellee que delinies ci-deseus ont une masse moteculaire moyenne en poTds generalement 
comprtee entre 290 et 3.000. et una volatility ou taux cfevaporatlon Nv gdneralement compris entra 100 et 000 eecon- 
55 des, et de preference entre 150 et 500 secondes (temps correspondant a r evaporation de 0,2 ml de silicone volatile 
a 23°C dans une atmosphere stable a 50 % d'humidite relative). 

Parml les silicones volatiles telles que definies ci-dessus pouvant etre utillsees dans les compositions selon In- 
vention, on pout notamment citer le n^eoylheptametrryltrisiloxane vendu par la Societd DOW CORNING eous la de- 
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nomination da "DC1731 BT, le n^tf ylheptamethyl-trisDoxana vendu tous la denomination de 'DC1732®' par la Societe 
DOW CORNING. 

La silicon© volatile est generalement presents dans la composition huileuse selon Invention on une quantite tails 
quelle psrmalte d'obtenir une solution homogene et limpide da la gomme ds silicons dans l'huile vegetal© ou les 
triglycerides ds synthase, 

La silicone volatile est generaJernent presents an une proportion comprise entre 10 at 85 % en potde par rapport 
au poids total de la composition huileuse. male da preference entre 15 at BO %. 

La gomme de silicone dee compositions huiieuses selon invention peut avoir uns masse moleculaire moyenne 
en poids comprise entro environ 500.000 et 2.000.000, et de preference entre 800.000 et 1.500.000. 

Parmi les gommes da silicone utilisables dans las compositions huiieuses selon Hnvention, on peut notamment 
mentkxiner cellas correspondent a la lormula suivante : 



R 2 ttD 



dans laqueEle : 

Rg represent© -ch 3 , -oh ou -C$H 5> 
as Rg represent© -CH 3 . -OH, -C^H 5 ou -OSi(CH3) a , 

x = 0 ou un n ombre entier at 

y est un nombre entier sous reserve que y ou x et y solent dee n ombres arrtiers tela que la masse moleculaire 
moyenne en poids solt superieure a 500,000, et de presence comprise entre 500.000 et 2.000.000. 

30 Parml les gommes de silicone correspondant a la formula ci-dessus, on peut notamrneni ©Iter la dlphenyldirnethi- 

i con©, la phenylme'thyl-dimdthicone et la phenyltrlmemlcone. 

I Ces gommes da silicone sont generalamont commerclalisdea par les toumisseurs sous forme presolublllsee ou 

j non dans una proportion de 5 a 20 %, et de pref e r ence de 1 0 a 1 5 %, dans un potydimethylsiloxane, lineair© ou eyclique, 

1 de fable polds moleculaire, vclatil ou non volatll. 

i 3S On peut clter a tltre d'exemple en tant qua gommes de silicone, la dlphenyldimethlcono a 1 5 % dans du cyclopen- 

! tamethylsUoxane vendue par la Societe RHONE POULENC sous la denomination de "Mirasil ODPOMfc', et les gom- 

i mee de silloon© vendues sous lee denominations de ■SE30€>" ©t "ViscasjK8>" par la Societe GENERAL ELECTRIC, de 

j •Q2-1403®' par la Societe DOW CORNING et de TP232® - par la Societe OSI. 

Dan3 les compositions huiieuses selon llnvention, la gomme d© silicone exprimee en matiere sfeche (MA) est 
| 40 generalement presents en une proportion da 0,03 a 30 % en poids, et de preference entre 0,1 et 10 % en potda par 

rapport au polds total de la composition. 
J L'huile vegetale selon rinvention est une hufle a forte teneur en triglycerides ou essentiellamont constituee de 

triglycerides d' esters d'acide(s) gras et de glycerol dont les acldes gras peuvent §tre eatures ou insatures, linealres 
ou ramifies, ayant de 6 a 40 atomee de carbon©, mais de preference de 8 a 30. 
' 4s La teneur en triglycerides de l'huile vegetale est d'au moins BO % en polds at da preference d'au moins 95 %. 

j Parmi les hulles vegetales repondant a oette definition, on cttera, salon I'invention. l'huile d© g©rm© de ble\ l'huile 

de mats, l'huile de KarUe, l'huile d'amandes donees, l'huile de ricin, l'huile de macadamia, l'huile d'abrtcot, l'huile de 
j tournesol. l'huile de coton. l'huile de luzerne, I'huHe de pavot. l'huile de potlmarron, l'huile de sesame, mufie d© pepins 

de raleln, ITiuile d'onagre. l'huile da millet, l'huile d'orge, l'huile da quinoa, Thulle de selgte, l'huile decartham©, l'huile 
so de bancoulier, l'huile de passjflore, I'huite de rosier muscat et l'huile de pepins da cassis. 

Les triglycerides de synthase selon ^Invention sont de pref erence sous forme de melanges et sont obtenus selon 
| les methodes connuas de triesterlfleation du glycerol a I'aide d'au moins un adde gras, saturd ou insatura, Rn6aire ou 

ramifia, ayant de 6 a 40 atomes de carbone. mals de preference de 8 a 30. 
i Parmi les triglycerides de synthese, on peut notamment clter le trimyristate de glyceryle (trimyristin), le tripalmttate 

SS da glyceryle (trlpalmitin). Is trilinolenate de glyceryle (trillnolenin). le trilaurate de glyceryle (trilaurin), le tricaprate de 
glyceryle (tricaprin), le tricaprylate de glyceryle (trlcaprylln) et ieurs melanges tele qua notamment la tr1(caprate/ea- 
prylate) de glyceryls vendu par la Societe HOLS AG sous les denominations de -Miglyol 8lCX8>" et 'Miglyol 812©" ou 
I le tri(caprate/caprytate/linol6ate) de glyceryle vendu par la Societe" HULS AG sous la denomination do "Miglyol 81 8®*. 
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Les huilaa vegetales et les triglycerides do synthase salon Invention so caracterisent par la fail qu'ils sont liquides 
a una temperature agate ou Inforieure a 25°C. 

La proportion en huila vegetale ou en triglycerides de synthase dans la composition huiieuse salon rinvontion est 
gen6ral©mant comprise entre 0,5 01 69,07 % par rapport au poids total d© la composition huiieuse, mals de preference 
* antra 1 et 50 %. 

Selon una variante de Pinvention, la composition huiieuse peut eventuellement contenlr en outre an una proportion 
maximum do 50 % au moins une hull© mlnerate ou uno hulls de synthese chotel© da preference parml las esters 
d'acldea graecomme par exempl© roctanoate de etearyl© (hulls de purcellln) , I© myristate d'ieopropyl©, las octanoates, 
decanoatas ou rteinoleatea dalcools ou de polyalcoofs. les alcools gras tsls que par example Poctyl dodecanol ou 
to I'alcool olfiique. les huilos cosmetiques non polaires ou apolaires telles que les PDMS, )es hydrocarbures, la vaseline, 
les porydecenee at le polyisobuten© hydrogene. 

L'interfit cfutillser salon 1'invention en tant que co-sotvant uno sllicona volatile, tell© qu© definlo precedemment, 
present© ravantage, lore de rappHcatton de la composition, d'une elimination rapide. lalssant alors subsisted sur la 
! zone d'application, uniquemant la gornm© d© silicone et I'huile vegetate ou les triglycerides de synthese. 

is La imposition huiieuse homogene salon rinvention peut etro utiiisee tell© quell© sous forme anhydre ou encore 

j • sous form© dispersee en milieu aqueux lorsqu'elle constitue la phase gras©© d'une emulsion du type eau-dans-Phuile 

ou hui la-dan s-l'eau. 

; Salon la premiere forme de reelieflftlon, c'ost^a-dire sous forma anhydre, les compositions cosmetiques selon Pin- 

I vention peuvent alors se presenter eoU6 forma d'une huDe antlsofaira (contenarrt un ftltre solalre absorbant Pultraviolet), 

20 d'une huH© pour les mains, d'une huile pour le corps ou las cheveux, d*un© huile de pre-rasage ou d'apres-rasage, 
d*un© huile pour le bain, dans divers types de condtlionnaments. 

Salon cette premier© forme de realisation do produfts cosmetiques anhydres, la composition huiieuse homogan© 
selon Pinvention pout constituer la phase grasse d'un produit de maquOlage anhydre tel qu'un rouge a fevres, un fond 
de teint compact, un blush ou un fard a paupieres. ta composition huiieuse homogene etant present© ©n una proportion 
\ ss d'au molns 3 % on poids par rapport au poids total du produit co3metique. 

! Salon la seconds forme da realisation* c'ost-A-dire sous forme disperses, ta composition huiieuse homogene selon 

Pinvention conetttu© la phase grasse d'une emulsion et represent© environ 3 a BO % ©ft poids, la phase eau repreeentant 
j do 20 a 96 %, et Pagent emulslonnant da 0,05 a 20 %, de preference de 2 a 5 % ©n poids. 

! L©e compositions coemetiquos selon rinvention peuvent egalement contonir divers ingredients cosmetiques et 

j 30 notamment des agents conservateurs, de© parfums, des antloxydants, das agents colorants, das fiJtres solaires, doe 

j pigments, des corps gras cireux, des agent© gelifiants aqueux, ceux-ci etant presents en una proportion telle qu'ils no 

nuiserrt pas a. I'homogeneite de la composition. 
} Afln de mioux falre comprondro Pinvention, on va maintenant donner a titre dlllustration pluaiours oxomples de 

j compositions hullouse© homogenes etanhydras, alnsl que plusloure axemples decompositions cosmetiques aqueusee 

j corttenant en tant que phase graeee la composition hufleue© homogene selon rinvention. 

j EXEMPLE 1 : HuUq d&sofna du vfeaqo 

| On prepare ©elon llnventlon uno composition huileuee homog&ne pour les soina du visage sous forme limpid© ©t 

40 incolore en procedant au melange des Ingredients su'rvants : 

j - Huile detoum©eol 13,65% 

- Huile de rosier muscat 0,67% 

; - Hull© de pepins de cassis 0,45 % 

\ as - Antioxydant 0,03% 

j - N4i0xylheptam©thyltrisiloxane vendu par la Societe DOW CORNING sous ta denomination de 'DG1731GP 
I 20,00% 

■ - Gomrne do silicone (dlphenyldim6thicone a 1 5 % dans du cyclopentam©thylsiloxane) vendu© par la Sooieta RHO- 

! NE-POULENC sous la denomination de "MIraeil C-DPDMO" S5.00 % (9,75 % MA) 



EXEMPLE 2 ; Cr&me de sofns sous fo rms d'une 6mUts!on 

On prepare selon I'lnvemion une emulsion huile-dans-l'eau pour las eoins de la peau en procedant au melange 
des ingredient© SUrvants : 
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Composition, huilenae horaogene constitute par 



10 



16 



20 



SS 



. N-he^lheptan^thyltriailoxane vendu par la Societa 

DOW COHNEJ3 sous la d^rwrnination de "DC1731*" 70 * 

. Gamma de silicone vendue par la Societe COW CORNING - 16 % 

soua la dgnonCLOaticsn de "Q2- 3.403®" 0,3 % 

. Huile d'abricot 29.7 * 

- antioxydanoc - ,..0,03 % 

- r&spersant vendu par la Soci£tfi GOODRICH sous la 

denccnittation de "Permulen XR2 « 0,1 % 

- Ptolyn&re caxboxyvlnylijque v^ndu par la Socifitft GOOEftlCH 

soua la d^noraLnation dfi "Carbopol 990® * 0,6 * 

• - TriethattOlaroiJlH 0,6 % 

- Cooasexvateur - * 0,03 % 

- Eau g.a.p 100 * 

Exempts 3 : Huile de soli* du visage 

On realise une composition hulleus© homogene oelon Invention en procedant au melange dee ingrddients 
euivants : 

- Gomme de silicone (polydinnethyJsiloxane hydroxyle) vendue par la Societe DOW CORNING sous la denomination 
de •SGM-SS®" 1,00% 

- N-hexylheptamethyttrislloxane vendu par la Soclete DOW CORNING soua la denomination de "DC 1731®' 

69,00 % 

- Huile d'abricot 1 0,00 % 

- Tri (caprate/eaprylate) de glyceryls vendu par !a Soclet© HULS AG sous la denomination de "Miglyol 81 2®* 

20,00% 



45 



SO 



Revindications 

1. Composition huileuse homog&ne destlnee a un usage co3metlque. earactansee par le fait qu'elle contient en 
melange : 

(a) au moins une gomme de silicone, 

(b) au moins une huile v£geta!e ou un triglyceride de synthase, et 

(c) au moins une silicone volatile de type alkylpolymethylpoly-siloxane conespondant a la formula suivante : 



CH- 



l l BX ~ 
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dans laquelle : 

x = 0 alO 
y »Oa 10 

6 R reprdserrte un radical atkyle lineelre ou ramifio ayant de 5 a 1 0 stomas de carbons. 

R, represent© -CH 0 ou R, sous reserve que loreque x = 0, R, represent© R. 

2. Composition selon la revendlcatlon 1 . caracterisee par le tail que la silicone volatile du type alkylpolymethy Ipoly- 
eitaxane a une masse moleoulaire moyenna en poids comprise entre 290 at 3.000. 

10 

3» Composition salon (a revendioatlon 1 ou 2, caracterisee par la 1ait que la silicone volatile est choisie parmi Le n- 
hexylheptamethyhtrislloxane at le n-octylheptamethyttrisitoxane. 

4. Composition selon I'une quelconque des revendicattons prficedentes, caracterisee par le fait que la silicons volatile 
75 est presents en una proportion comprise entre 10 el 95 % en poids par rapport au poids total de la composition. 

6. Composition selon la revendication 1 , caracterisee par le fart que la gomme de silicone a una masse molecutalre 
moyenne en poids comprise entre environ 500.000 et 2.000. 000. 

so 6. Composition salon la revendlcatlon 1 ou 5, caracterisee par le fait que la ppmme de silicone repond a la formula 
suivante : 



26 



CH, 



. li O i 



(ii) 



dans laquelle : 

Ra reprdsente -CH 3 , -OH ou -C 6 H 5< 

R^ represerrta -CH a , -OH. -C e H 5 ou -OSI(CH Ja. 

x s 0 ou un nombre entler et 

y est un nombre entler sous reserve que y ou X at y soient des nombres antiers tete que la massa moleculaire 
moyenne en poids sort superieure a 600.000. 

7. Composition selon funB quelconque des revendteattons 1 , 5 et 6, caracterisee par le fait que ta fiomme de silicone 
est choisie parmi la diphenyldimethicone. la phSnylmethyldimethicone et la phenyltrtmsthicone. 

8. Composition salon Pune quelconque das revendfcalione 1 et 5 a 7, caracterisee par le fait que la gomme de silicone 
exprimfie an matiere eeche est presente en une proportion de 0.03 a. 30 % en poids par rapport au poids total de 
la composition. 

9. Composition selon la revendicatJon 1. caracterieee par le fait que I'hulle vegetale est une hulls a forte tenaur en 
triglycerides ayant au molns 80% en poids de triglycerides d'esters d'acid^s) gras et de glycerol, satures ou 
insaturds, llnealrea ou ramifies ayant de 6 a 40 atomas de carbons. 

10. Composition eelon I'une quelconque das revendioatlone 1 a 9, caracterisee par la fait que la proportion en hulla 
vegetale ou en triglycerides de synthese est comprise entre 0,5 et 89,97 % par rapport au poids total da la com- 
position. 

1 1. Composition eelon Tune quelconque des revendicatlons precedanteB caracterisee par le fait qu'elle est constrtu6e 
de: 
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a) 0,03 & 30 % en poids d*au moins una gomme da silicone. 

b) 0,5 a 89,97 % en poide d*au moins une huDe vegetate a forte teneur en triglyceride* ou un triglyceride de 
synthase, et 

c) 10 a 95 % en poids dau moins una silicone volatile de type alkylpolymemytporysiloxane do Formula (I) telle 
s que definie a ia revendication 1 . 

12. Compoeition cosmetlque anhydre, caracterisee par le fait qu'elle est oonstituee par une composition huileuse 
homogene selon rune quelconque dee revendicatlons 1 a 10, et contient eventueJIement au molne un Ingredient 
cosmetlque. 

10 

13. Composition cosmetlque anhydre, caracterisee par le tart qu'elle contient une composition huileuse homogane 
salon rune quelconque dee re verifications 1 a 11 en una proportion cfau moins 9 % an poids par rapport au poids 
total de la composition cosmetlque. 

15 14, Composition cosmetlque sous forme disperses notamment sous forme cfune emulsion huile-dans-l'eau ou eau^ 
dans-l'huile, caracterisee par le fait que la phase grasse de ladite emulsion est eonetituee par une composition 
huileuse homogene seton Tune quslconque des revendicatlons 1 a 11 , et contient eventuellemenl au moms un 
ingredient oosmetique. 

20 15. Composition selon la ravandication 14, caracterisee par ia fait que la phase grasee represents de 3 a 60 % en 
poids, la phase eau da 20 a 96 % en poids. et I'agent emulsionnant de 0,05 a 20 % an poids par rapport au poids 
total de ladite composition. 

1 6. Composition 3elon rune quelconque des revendicatlons 1 2 a 1 5, caracterisee par le fait quelle contient au moins 
26 un ingredient oosmetique choisi pamni les agents coneervateure, les parfums, les antioxydams, les agents colo- 
rants, les flftres solaires, kee pigments et les agents gslif iants. 

17. Composition selon I'une quelconque des revendicatlons 12 a 16 caracterfsee par le fait qu'elle contient en outre 
au moins un corps gras cireux. 
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